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(54) METHOD FOR LUBRICATING PRETREATMENT from alkali metal salts, alkaline earth metal salts and 
OF GALVANIZED STEEL SHEET ammonium salts of silicic acid, boric acid and 

phosphoric acid is applied to the surface and dried to 
(57) Abstract: form a coating film of 30-200mg/m2 in weight. 



PURPOSE: To provide the title method for improving the COPYRIGHT: (C)1992.JPO&Japio 
press workability of galvanized steel sheet, the primary 
rustproofness during storage, and the removability of a 
lubricant by washing, 

CONSTITUTION: A lubricant for press working is applied 
to the surface of galvanized steel sheet, after an 
aqueous solution of one or more compounds selected 
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